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Abstract Of EP0386324 

An intermediate bituminous layer for setting tiles 
in the thin bed or for applying plaster to a water- 
permeable base consists of an intermediate layer 

in the form of a web (B) comprising a cold- 
adhesive, bituminous layer (1), the underside of 
which adheres permanently to the base and on 
the upper side of which a further, preferably two- 
ply, layer (3a, 3b) made of a material with a relief 
structure is laminated. The first or lower ply (3a) 
can advantageously be a nonwoven or woven 
fabric or a film. The second or upper ply (3b) 
expediently has the form of a grid, made for 
example of a laid or woven material. The 
intermediate layer thus created can be handled in 
the simplest of manners, similar to self-adhesive 
wallpaper, and covers over even relatively large 
cracks which may arise in the base. 
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@ Bitumlnbser Haftvermlttler zum Yerlegen von Fllesen Oder zum Auftragen von Putz. 



® Eln bitumlnoser Haftvermlttler zum Verlegen auf 
Fliesen im Dunnbett oder zum Auftragen von Putz 
auf einem wasserdurchlassigen Untergrund besteht 
aus einem Haftvermlttler in Form einer Bahn (B) aus 
einer kaltklebenden. bituminosen Schicht (l), deren 
Unterseite auf dem Untergrund dauerhaft haftet und 
auf deren oberer Selte eine weitere. vorzugswelse 
zweilagige Schicht (3a, 3b) aus einem eine Relief- 
struktur aufweisenden Material aufkaschiert ist. Die 
erste oder untere Lage (3a) kann mit Vorteii eln Vliefl 
Oder eln Gewebe oder eine Folie seln. Die zwelte 
^oder obere Lage (3b) hat zweckma/3lg die Form 
^elnes Gitters 2.8. aus einem Fadengelege oder Fa- 
^dengewebe. Der so geschaffene Haftvennnittler ISflt 
^^lslch auf einfachste Weise handhaben, ahnlich wie 
'^'eine selbstklebende Tapete. und Ciberbruckt auch 
COgroBere, im Untergrund etwa entstehende Risse. 
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Bitumindser Haftvermittler zum Verlegen von Riesen Oder zutn Auftragen von Putz 



Die Erfindung betrifft einen bituminosen Haft- 
vermittler zum Verlegen von Fliesen im Dunnbett 
Oder zum Auftragen von Traufelputz auf einen was- 
serdurchlassigen Untergrund. 

Das Verlegen von Fliesen Oder Flatten auf 
WSnden Oder Fufiboden im Inneren eines Qebau- 
des erfordert ebenso wie das Auftragen von Trau- 
felputz bekanntiich eine geeignete Vorbereltung 
des in der Regel wasserdurchlassigen Untergrun- 
des, iDei dem es sich um Betonwande, Estriche, 
Gasbetonbauplatten, Ziegelmauerwerk und derglei- 
chen handein kann. Diese Vorbereltung des Unter- 
grundes umfa/3t das Aufbringen elnes Haftgrundes 
zum Belsplel in Form einer wafirigen Elastomer- 
Kunstharz-Emulsion, auf den ein Haftvermittler auf- 
getragen wird, der im allgemeinen gleichzeitig elne 
gewisse Abdichtungsfunktion hat Vielfach werden 
bitumlnose Haftvermittler venwendet. Diese beste- 
hen aus durcti Erhitzen verflussigtem und durch 
Spachtein, Streichen, Rollen Oder Spritzen in noch 
helfiem Zustand aufgetragenem Bitumen, das noch 
vor dem Erkalten mit Sand oder Kies beworfen 
wird. Nach dem Erkalten kann die Verlegung der 
Fliesen oder Flatten im Dunnbett erfolgen. Stattd- 
essen kann auch eine geeignete Putzschicht aufge- 
tragen werden, wenn die betreffenden Raume einer 
nur gerlngen Feuchtigkeitsbeanspaichung unterlie- 
gen. 

Diese Art der Vorbereltung des Untergrundes 
ist recht aufwendig, vor allem weil sie zwei ver- 
schiedene Gewerke erfordert, namlich ein Abdich- 
tungsunternehmen und einen Fliesenleger. Haftver- 
mittler auf bituminoser oder anderer Basis haben 
aber auch den Nachteil, doB sle nur In einem ganz 
geringen Mafie Riflbildungen im Untergrund zu 
uberbrticken vermogen. Dehnungs- oder Schwin- 
dungsrisse, die grower als ca. 0,2 mm sind, treten 
jedoch verhaltnismafiig haufig auf, vor allem bei 
Leichtbauwanden, Abhilfe schafft in solchen Fallen 
nur eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 5 mit 
Vormauerung, was allerdings einen Platzverlust von 
rund 15 cm je Wand bedeutet, sodafl diese Ma/3- 
nahme wegen ohnehin beengter Platzverhaltnisse 
in Neubauten aber auch bel Altbausanierungen 
nicht durchfuhrbar ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen bituminosen Haftvermittler der eingang ge- 
nannten Art zu schaffen, der so einfach zu handha- 
ben ist, dafi er vom Fliesenleger selbst aufgebracht 
werden kann. Aui3erdem soil dieser Haftvermittler 
so beschaffen sein. da0 er nachtragllch im Unter- 
grund etwa entstehende Risse erheblich grolJerer 
Breite zu Oberbrucken vermag als die bituminosen 
Haftvermittler nach dem Stand der Technik. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaS dadurch 



gelost, dafi der Haftvermittler die Form einer Bahn 
aus einer kaltklebenden, bituminQsen Schicht hat, 
deren Unterseite auf dem Untergrund dauerhaft 
haftet und auf deren Oberseite eine weltere Schicht 

5 aus einem eine Reliefstruktur aufweisenden Materi- 
al aufkaschiert ist. 

Dieser Haftvermittler in Form einer Bahnenware 
la/5t sich sehr einfach - ahnlich wie eine Tapete - 
Stofi an Stofi verlegen, wobei die Stofie zweckma- 

10 Big mit einem doppelseitig klebenden Streifen aus 
dem gleichen Material hinterlegt werden konnen. 
Ebenso einfach konnen Rohrdurchgange und An- 
schlusse an InstallatlonsgegenstSnde und Tur- 
schwellen gedichtet werden. 

15 Die Bahnware stellt einen Verbundwerkstoff 
dar, dessen kaltklebende, bituminose Schicht fur 
die dauerhafte, jedoch elastische und daher ri/3un- 
empfindliche Verbindung mit dem Untergrund 
sorgt, wahrend die aufkaschierte weitere Schicht 

20 den eigentllchen Fliesen - oder Putztrager bildet, 
namlich durch ihre Reliefstruktur fur eine feste Haf- 
tung sorgt und die durch die Fliesen bzw. den Putz 
ausgeGbten Zug- und Scherkrafte gleichmMflig ver- 
teilt und in die bituminc3se Schicht und die Wand 

25 einleitet. 

Zwar sind bituminose Abdichtungsbahnen in 
vielen AusfDhrungsformen als Dachbahnen bekannt 
(vergleiche z.B. DE-OS 38 17 311 und DE-GM 82 
28 354), jedoch konnen diese Dachbahnen mit 

30 dem Vorschlag nach der Neuerung nicht verglichen 
werden, well Dachbahnen stets mehrlagig ausgebil- 
det sind, wenigstens elne Armierungsschicht auf- 
weisen und kein in kaltem Zustand klebendes Bitu- 
men enthalten. Au/Jerdem sind Dachbahnen in aller 

35 Regel einseitig mit Talkum oder Sand abgestreut 
Oder in sonstiger Weise nichtklebend ausgerUstet, 
eignen sich also schon aus diesem Grund nicht als 
Haftvermittler. Demgegenuber mufl es als iiberra- 
schend erscheinen. dafl eine kaltklebende, bituml- 

40 nose Schicht auch an senkrechten Wanden nicht 
nur dauerhaft haftet. sondern auch die nicht uner- 
hebllchen Belastungen durch Fliesen oder Flatten, 
die in die bituminose Schicht durch die weitere 
Schicht eingeleitet werden, aufzunehmen vermag, 

45 ohne da/3 die bituminose Schicht zu kriechen be- 
ginnt oder sich vom Untergrund ablost. 

In den UnteransprUchen sind bevorzugte Aus- 
fuhrungsformen und Weiterbildungen angegeben. 
In der Zeichnung ist der bituminose Haftver- 

50 mittler nach der Erfindung in einer beispielhaft ge- 
wahiten Ausfuhrungsform schematisch vereinfacht 
dargestellt Es zeigt: 

Figur 1 den Aufbau dieses Ausfuhrungsbei- 
spieis und 

Figur 2 einen senkrechten Schnitt durch eine 
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unter Verwendung des Haftvermittlers nach der Er- 
findung geflieste Wand. 

Der in Fig. 1 perspektivisch dargestellte Haft- 
vermlttler hat die Form einer Bahn B, die aus einer 
kaltklebenden, bituminosen Schicht 1 mit einer Dik- 
ke d von etwa 1 bis 3 mm. einer auf deren Unter- 
seite angeordneten. abziehbaren Folie 2 und einer 
weiteren, oberseitlgen Schicht 3a und 3b besteht. 
Die kaltkiebende, bituminose Schicht 1 ist ein Ge- 
misch aus Bitumen, geelgneten Elastomeren und 
gegebenenfalls Kunstharzen. In der Schicht 1 kon- 
nen daruberhinaus auch Fullstoffe enthalten sein. 

Die Foiie 2 wird vor dem Verlegen der vorzugs- 
weise in Rollenform gelagerten und transportierten 
Bahn B abgezogen. 

Die weitere Schicht 3a, 3b besteht in diesem 
Ausfuhrungsbeispiel aus zwei Lagen. Die erste 
Lage 3a ist ein Kunstfaserrlles. Die zweite Lage 3b 
ist ein Fadengelege in Form eines Gitters, dessen 
Maschenweite zweckmSjSig im Bereich zwischen 3 
und 10 mm liegt Die Faden sind an den Kreu- 
zungspunkten miteinander verbunden, z.B. mitein- 
ander verschweiJM. AuBerdem sind die erste Lage 
3a und die zweite Lage 3b dauerhaft miteinander 
verbunden, z.B. ebenfalls verschwei^t. Die aus den 
Lagen 3a und 3b bestehende, weitere Schicht ist 
auf die Oberseite der kaltklebenden, bituminosen 
Schicht 1 aufkaschiert. 

Das die erste Lage 3a bildende Vlies kann 
ebenso wie die zweite Lage 3b aus QIasfasern, 
Polyester-. Polypropylen- Oder anderen Kunststof- 
fasern bestehen. Wichtig Ist. da/3 beide Lagen 3a, 
3b entweder alkallfest Oder zumindest alkalifest 
ausgerustet sind. Fur die zweite Lage kann anstelle 
eines Fadengeleges ebensogut ein Fadengewebe 
verwendet werden. GegenDber dem zeichnerisch 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind vor allem 
fur die zweite Schicht 3a, 3b zahlreiche Abwand- 
lungen moglich. Die wesentiichen Merkmale der 
zweiten Schicht 3a. 3b sind jedoch in der Verwen- 
dung eines Materials zu sehen, das - gegebenen- 
falls in Form eines Verbundmaterials -einerseits auf 
die Oberseite der bituminosen Schicht 1 aufka- 
schierbar Ist, andererseits eine Reliefstruktur auf- 
weist, die einen guten Haftgrund fur die ublichen 
Dunnbettmortel Oder Dunnbettfliesenkleber bietet. 
Selbstverstandllch muS das die zweite Schicht 3a, 
3b bildende Material auch eine ausreichende Zug- 
festigkeit haben. 

Wie Fig. 2 zeigt, wird der hier vorgeschlagene, 
bituminose Haftvermittler in Bahnenform nach Vor- 
behandlung der entsprechenden Wandflache einer 
Mauer 4 mittels eines Haftgrundes 5 (z.B. einer 
wafirigen Elastomerharzemulsion) gegen diese Fl§- 
che lediglich angelegt und angedruckt. Sofort an- 
schlieBend kann ein Dunnbettmortel oder Fliesen- 
kleber 6 z,B. mittels eines ublichen Zahnspachtels 
aufgetragen werden, auf dem dann die Fliesen 7 



verlegt werden. 

Der vorliegende Vorschlag erieichtert auch die 
fachgerechte und feuchtigkeitsdichte Ausbildung 
von An- und AbschlOssen z.B, fur Rohrdurchgange, 

5 Turschwellen und Installationsgegenstande. Hierzu 
brauchen lediglich an den betreffen den Stellen aus 
der Bahn Stucke entsprechender GroSe herausge- 
schnitten und anschlie^end gegebenenfalls einge- 
schnitten zu werden. Die so erhaltenen Anformstuk- 

10 ke lassen sich Material in Material mit den auf die 
Wandflache aufgekiebten Bahnen selbstklebend 
verbinden. Zur ErhShung der Elastizltat solcher An- 
formstCicke, vor allem dort, wo kleine Radien auftre- 
ten, kann es zweckma^ig sein, die aufkaschierte 

75 weitere Schicht 3a, 3b von der bituminosen Schicht 
1 abzuziehen. 



Anspruche 

20 

1. Bltuminoser Haftvermittler zum Verlegen von 
Fliesen im Dunnbett oder zum Auftragen von Putz 
auf einem wasserdurchiassigen Untergrund, da- 
durch gekennzeichnet . da/J der .Haftvermittler die 

25 Form einer Bahn (B) aus einer kaltklebenden, bitu- 
minosen Schicht (1) hat, deren Unterseite auf dem 
Untergrund (4, 5) dauerhaft haftet und auf deren 
Oberseite eine weitere Schicht {3a. 3b) aus einem 
eine Reliefstruktur aufweisenden Material aufka- 

30 schiert ist. 

2. Haftvermittler nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die weitere Schicht aus einer 
profilierten, z.B. genoppten, zugfesten Kunststoffo- 
lle besteht. 

35 3. Haftvermittler nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet. dal3 die weitere Schicht aus einem 
Gewebe besteht, bei dem periodisch auf eine An- 
zahl gleichdicker Kett- bzw. SchulSfaden jeweils ein 
dickerer, z.B. doppelt so dicker Kett- bzw. Schuflfa- 

40 den foigt. 

4. Haftvermittler nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die weitere Schicht (3a, 3b) aus 
zwei miteinander dauerhaft verbundenen Lagen be- 
steht, von denen die untere Lage (3a) ein Vlies 

46 Oder ein Gewebe oder eine Folie ist, das/die auf 
die Oberseite der ersten Schicht (1) aufkaschiert 
ist. 

5. Haftvermittler nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die obere Lage (3b) der weiteren 

so Schicht aus einem Gitter besteht. 

6. Haftvermittler nach Anspruch 5. dadurch ge- 
kennzeichnet, dai8 das Gitter eine Maschenweite 
von 3 bis 10mm. vorzugsweise von 4 bis 6mm, hat. 

7. Haftvermittler nach Anspruch 5 oder 6, da- 
65 durch gekennzeichnet, da/3 das Gitter aus einem 

Fadengewebe oder -gelege besteht. 

a Haftvermittler nach Anspruch 5 oder 6, da- 
durch gekennzeichnet. da/5 das Gitter aus Metali- 
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draht bssteht. 

9. Haftvermittler nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daiS die erste Schicht (3a) und die 
zweite Schicht (3b) jeweils aus alkalifesten oder 
alkalifest ausgerusteten, anorganischen Oder Kunst- 
stoffwerkstoffen besteh en . 

10. Haftvermittler nach einem der Anspriiche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, da/3 die kaitkleben- 
de, bituminose Schicht (1) aus einem Gemisch aus 
Bitumen, Elastomeren und Harzen besteht. 

1 1 . Haftvermittler nach einem der Anspriiche 1 
bis 10. dadurch gekennzeichnet. dafi die erste 
Schicht (1) vor dem Verlegen unterseitig mit einer 
abziehbaren Folie (2) abgedeckt ist. 
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